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Engenheiro agronomo do Jardim Botå¬ 
nico do Rio de Janeiro e bolsista do 
CNPq. 

Engcnheira florestal e bolsista do 
CNPq. 


Estrutura de Metternichia princips 
mikan (solanaceae) 


Os autores descrevem detalhadamente a anatomia macro e microscépica da madeira de 
M. princeps Mi(k. var. princeps Mik., incluindo a mensuragåo e frequencia de todos os 
elementos do lenho, as propriedades gerais, apUcagdes e ocorréncia, no Brasif. 


trabalho conclufdo em agosto de 1983 e 
a ceito para publicapåo em junho de 1984. 
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Introdupao 

Este trabalho visa complementar o 
estudo desenvolvido pela pesquisadora 
Lucia d'Avila Freire de Carvalho, especia- 
lista em Solanaceae, sobre o género mo- 
notfpico Metternichia Mikan, cuja espé- 
cie M. princeps var .princeps, aqui pesqui- 
sada anatomicamente, ocorre nas encostas 
do Jardim Botånico do Rio de Janeiro e 
nas matas do Parque Nacional da Tijuca. 

Esta espécie compreende ainda a va- 
riedade macrocalyx Carv., nativa da Ba- 
hia e de Minas Gerais, de acordo com Car¬ 
valho e Oliveira (1982) no trabalho intitu- 
lado The genus Metternichia in Brasil, que 
envolve as revisoes nomenclatural e bi- 
bliogråfica, distribuipåo geogråfica, andli¬ 
se morfolégica das duas variedades, ana¬ 
tomia e vascularizapåo foliar, estrutura 
dos graos de pélen, germinapåo e desen- 
volvimento da plåntula etc. 

Nesta apresentapåo os autores visam 
dar o primeiro passo para o estudo com- 
parativo dos lenhos de Metternichia prin¬ 
ceps Mik., visando estabelecer diferenpas 
estruturais entre as variedades princeps 
e macrocalyx, uma vez que certas caracte- 
ri'sticas morfolbgicas analisadas por Carva¬ 
lho e Oliveira, se mostraram significativas 


(estrutura da casca, tamanho do cålice 
etc.) 

Os caracteres estruturais bdsicos da 
espécie em aprego se enquadram perfeita- 
mente nas descripoes anatomicas gerais da 
fami'lia Solanaceae, feitas por Record e 
Hess (1943) e Metcalfe e Chalk (1957) 
apesar destas nao inclufrem a madeira do 
respectivo género. 

Material e métodos 

A madeira estudada tem as seguintes 
anotapoes no Setor de Anatomia Vegetal 
do Jardim Botånico do Rio de Janeiro: 
Sp.: Metternichia princeps Mi kan; fam.: 
Solanaceae; xil.: 1.324; RB.: s/n9; lam.: 
s/l; n. vulgar: s/n/v; col.: Lino, Raymundo 
e Armando; proc.: Guanabara, Rio de Ja¬ 
neiro, Horto Florestal; data: 1939; det.: 
kuhlmann; obs.: s/o. 

Sp.: Metternichia princeps Mik. var. prin¬ 
ceps Mik.; fam.: Solanaceae: xil.: 6.412; 
RB.: s/n9; lam.: 1.527; n. vulgar: s/n/v.; 
col.: A. Mattos F9, P.A.M. Araujo, L. 
Sonkin; proc.: JBRJ, matas de encosta 
atrås do cactårio; data: 06/10/1982; det.: 
Lucia Freire; obs.: årvore de cerca de 8 a 
10 metros de altura por 0,50m de diåme- 
tro; casca gretada com 2cm de espessura; 
madeira dura de cor amarelada. 
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Os métodos de preparapao do mate- 
rial lenhoso, dissociapåo dos elementos, 
mensurapåo e frequéncia, avaliapao das 
grandezas no estudo macro e microscépi- 
co, nomenclatura usada nas descripoes 
anatomicas, produpåo de fotografias etc., 
acham-se descritos em Araujo e Mattos 
F9 (1982). 


Descripao anatomica 

Caracteres macroscépicos 

Parénquima: visfvel sob lente, dif uso 
e em linhas finas formando uma trama 
(reticulado). 

Poros:muito pequenos (até 0,05mm 
de diåmetro tangencial), numerosfssimos 
(mais de 250 por lOmm 2 ); invisfveis a 
olho nu ou apenas visi'veis sob lente, soli- 
tårios. 

Linhas vasculares: indistintas a olho 
nu. 

Perfurapåo: indistinta mesmo ao mi- 
croscépio estereoscépico (8x a 16x), nas 
sepoes transversal ou radial. 

Conteudo: ausente. 

Raios: finos (menos de 0,05mm de 
largura); pouco numerosos (25-50 por 
5mm) até numerosos (50-80 por 5mm), 
na sepåo transversal; visi'veis a olho nu nas 
sepoes tranversal e radial, indistintos na 
face tangencial. 

Anéis de crescimento: demarcados 
por faixas fibrosas mais escuras, com me¬ 
nos poros e/ou por faixas de parénquima 
marginal. 

Måculas medulares: ausentes. 

Casca: gretada com 2cm de espessura. 

Caracteres microscépicos 
Vasos (poros): 

Disposipao: difusos, exclusivamente 
solitårios; ocasionalmente multiplos de 
dois. 

Niimero: extremamente numerosos: 
89-124 (126) por mm 2 ; frequentemente 
100-116 (67%), em média 108. 

Diåmetro tangencial: extremamente 
pequenos (21%), muito pequenos (76%) 
e pequenos (3%); 11-50 (66) micrometros, 
frequentemente, extremamente peque¬ 
nos a muito pequenos: 26-44 (83%), pre- 
dominando 30-37 (50%), em média 34 
(35). 

Elementos vasculares: muito curtos 
(5%), curtos (80%) e longos (15%): 260- 
560 (730) micrometros de comprimento, 
frequentemente 400-500 (62%), comu- 


mente com apéndices curtos (70%) em 
um (25%) ou em ambos (45%) os extre- 
mos, muitas vezes os apéndices atingem 
de 1/4 a 1/2 do comprimento do elemen¬ 
to (29%), ocasionalmente igualando-se ou 
ultrapassando o comprimento do préprio 
elemento (1%). 

Espessamentos espiralados: ausentes. 

Perfurapåo: exclusivamente simples. 

Conteiido: ausente. 

Pontuado intervascular: raro em vir- 
tude dos poros serem exclusivamente sol i- 
tårios; quando presente: pares areolados, 
redondos ou ligeiramente ovais, alternos, 
muito pequenos a diminutos (até 4 micro¬ 
metros de diåmetro tangencial). 

Pontuado parénquimo-vascular: pa¬ 
res semi-areolados semelhantes em forma, 
disposipao e tamanho ao do pontuado an- 
terior. 

Pontuado radiovascular: semelhante 
ao pontuado anterior. 

Parénquima axial: 

Tipo: predominantemente apotra- 
queal difuso e em linhas ou faixas tangen- 
ciais curtas, unisseriadas, mais ou menos 
irregulares (subagregado); também presen¬ 
te parénquima paratraqueal escasso. 

Séries: 150-500 (510) micrometros 
de comprimento ou altura, com 2*6 célu- 
las, frequentemente 290-420 (72%), com 
2-4 (5) células. 

Diåmetro måximo: 13-26 microme¬ 
tros, frequentemente 15-22 (79%), po- 
rém, nas células epivasculares o diåmetro 
atinge 33 micrometros. 

Células esclerosadas: por vezes apenas 
parcialmente esclerosadas. 

Cristais: ausentes. 

Parénquima radial (raios): 

Tipo: comumente tecido heterogéneo 
II e III de Kribs, ocasionalmente I; pre¬ 
sentes também raios homogéneos. Hå dois 
tamanhos distintos: unisseriados consti- 
tui'dos de 1-14 (15) células, frequente¬ 
mente 4-8, eretas a quadradas ou mesmo 
horizontais e multisseriados com margens 
unisseriadas de 1-10 (12) células, comu¬ 
mente 5*8, quadradas a eretas. 

Numero: pouco numerosos (1,5%), 
numerosos (20%) e muito numerosos 
(78,5%): 7-14 (15) por mm, frequente¬ 
mente 10-13 (86%): em média 11. Con- 
tando-se apenas os multisseriados (2-5 cé¬ 
lulas na largura måxima, comum e predo¬ 
minantemente de 2-3 (88,7%): 2-9 por 
mm, frequente e predominantemente 5*7 
(72,3%). 

Observapåo: unisseriados (52,6%); 
multisseriados (47,4%). 

Largura: extremamente finos a finos: 


4-34 (40) micrometros, com 1-5 células; 
multisseriados comumente muito finos 
(54%) a finos (28%): 22-33 (82%) com 
(2) 3 (4) células. 

Altura: extremamente baixos até 
muito baixos: 0,02 - 0,42 (0,75) mm, 
com 1 - 20 (30) células; multisseriados 
frequentemente 0,20 - 0,36 (74%), com 
9 - 18 (19) células, porém, quando fusio* 
nados atingem até 0,83mm, com 33 célu¬ 
las. 

Observapåo: durante o desenvolvi- 
mento ontogenético, células iniciais de 
parénquima såo ås vezes provavelmente 
anexadas aos raios aumentando a largura 
e/ou a altura destes. 

Células envolventes: ås vezes presen¬ 
tes. 

Células esclerosadas: esclerose parcial 
pois os raios tém paredes espessas; ocasio¬ 
nalmente células totalmente esclerosadas. 

Células perfuradas: ausentes. 

Células disjuntivas: ausentes. 

Cristais: ausentes. 

S i'lica: ausente. 

Conteudo: depésitos de goma escas- 
sos ou praticamente ausentes, nos cortes 
naturais. 

Fibras: 

Tipo: nåo-septadas, paredes delgadas 
(10%), espessas (60%) e muito espessas 
(30%); comumente homogéneas, em filei- 
ras irregulares; achatadas tangencialmente 
apenas nos limites dos anéis de crescimen¬ 
to. 

Comprimento: muito curtas (30,5%) 
e curtas (60,5%): 0,47 - 1,40 (1,48) mm; 
frequentemente 0,90 - 1,25 (70%). 

Espessamentos espiralados: ausentes; 
estrias transversais nåo-observadas. 

Diåmetro måximo: (11) 18 - 31 (33) 
micrometros, frequentemente 22 - 29 
(82%) predominando 26 - 29 (57%). 

Pontuapoes: distintamente areoladas 
(cortes em hematoxilina), redondas ou li¬ 
geiramente ovais, muito pequenas, até 4 
micrometros, a pequenas, cerca de 4 - 5,5 
micrometros de diåmetro tangencial, fen- 
das verticais a obh'quas, inclusas, raramen- 
te exclusas, coalescentes; numerosas nas 
paredes radiais e tangenciais. 

Observapoes: nos cortes coloridos pe- 
la safranina, as pontuapoes aparentam, 
frequentemente, ser simples ou indistinta- 
mente areoladas. 

Anéis de crescimento: indicados por 
zonas fibrosas tangenciais com menos po¬ 
ros ou por fibras achatadas tangencial¬ 
mente e por células de parénquima margi¬ 
nal. 

Måculas medulares:ausentes. 
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Propriedades gerais, aplicapoes e 
ocorréncia 

Madeira de cor esbranquipado-amare- 
lada-clara; peso medio (0,5-1,0 de peso es- 
Pecffico, seca ao ar, isto é, mergulhada 
n ^gua destilada submerge além da meta- 
d e ); lustre baixo; textura fina; grå irregu- 
lar ; odor e sabor: indistintos; madeira du- 
ra * Observapåo: facil de cortar ao microto- 
com o lenho ainda verde. 

Segundo Record e Hess (l.c.) os le- 
n hos de Solanaceae nåo tém propriedades 
e $peciais que justifiquem o uso comercial 
^ as pequenas pepas de madeira obtidas de 
s uas årvores. 


Quanto aolenhode Metternichia nåo 
se tem informapåo sobre o seu uso especf- 
fico a nåo ser a aplicapåo local para lenha 
e/ou carvåo. 

Segundo Carvalho e Oliveira (l.c.) a 
var. princeps ocorre no Estado do Rio de 
Janeiro, nas matas do Parque Nacional da 
Tijuca, encostas do Jardim Botanico, Ca- 
bo Frio, Niteroi e Nova Friburgo. 

O Herbario do Jardim Botanico do 
Rio de Janeiro registra a coleta da referi- 
da variedade nos seguintes locais: Rio de 
Janeiro — Jardim Botanico do Rio de Ja¬ 
neiro (Brade, fev. 1936; P. Occhioni, s.d.; 
G. Martinelli e L. Freire, dez. 1978); Res- 


tinga da Tijuca (Othon Machado, 1946); 
Gruta da Imprensa (A.P. Duarte, mar. 
1946); Itanhangå, Lagoa de Jacarepaguå 
(A.P. Duarte, mar. 1959); Morro do Le¬ 
rne (D. Sucre, 1966); Jacarepaguå (M. 
Nee, out. 1970; D. Sucre, s.d.); Horto Flo- 
restal da Gåvea (L. Tatto, D.G. Almeida e 
A. Mattos F9, s.d.); Estrada de Guaratiba 
c/Estrada de Itapuca (J. Almeida e R. La- 
roche, s.d.). 


The main points on the wood 
anatomy are as follows: 

Vesse/s: diffuse, exclusively solitary; 
extremely numerous (89-124 per mm 2 ); 


Metternichia princeps Mik. var. princeps Mik. (amostra n° 6.412) 







^ e 9ao transversal (1 Ox) 



Sepåo transversal (50x) 
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tangencial diameter extremely small to 
very small, up to small 11 *50 (66 micra); 
vessel elements commonly short (80%) 
with short (70%) to long appendices 
(30%); spiral thickenings absent; 
intervascular pitting with rounded and 
bordered pit-pair very small to minute 
(up to 4 micra), similar in size and shape 
to the pits to ray and wood parenchyma. 

Wood parenchyma: predominantly 
apotraqueal parenchyma, as scattered 
cells (diffuse parenchyma) or irregular 
uniseriate bands (diffuse-in-aggregates); 
scanty paratraqueal parenchyma also 
present; strands frequently 290-420 micra 
long with 2-4(5) cells. 

Ray parenchyma (rays): ray tissue 
commonly heterogeneous Krib's type II 
and III and occasionally I; also present 
homogeneous rays; there are two sizes: 
uniseriates rays (52,6%) composed of 
1-14(15) cells, frequently 4-8, square to 
upright only or with some procumbent 
cells and multiseriates rays (47,4%) with 
uniseriate tails of 1-10(12) cells, 
commonly 5-8, square or up-right cells; 
number: 7-14(15), mostly 10-13(86%), 


per mm; width: 4-34(40) micra, 1-5 cells 
wide; multiseriate rays usually very fine 
to fine: 22-33 (82%), 3 cells wide; height: 
0,02-0,42 (0,75) mm, 1-20(30) cells high; 
multiseriate usually extremely low: 
0,2-0,36 (74%), 9-18(19) cells high, but 
when fusionated arrive 0,83 mm with 
33 cells high; sheath and sclerotic cells 
sometimes present; disjunctive cells not 
observed; crystals and silica absent. 

Wood fibers: non-septate, walls 
usually tick (60%) to very thick (30%), 
commonly homogeneous, not in radial 
rows; spiral thickenings absent; distinctly 
and numerous bordered pits in both 
radial and tangencial walls, rounded and 
very small to small; length about 
0,47-1,40 (1,48) mm, usually 0,90-1,25 
(70%) mm (very short to short); diameter 
(maximum): 18-31(33) micra. 

Growth rings: indicated by tangentiaI 
fiber layes with few or free of pores or by 
tangentially flatterning fiber layes and 
parenchyma cells or yet a combination of 
these features. 


Abstract 

This paper deals with the macro and 
microscopic wood anatomy of the species 
Metternichia princeps Mik. var. princeps 
Mik.; the general properties of species 
and its use as well as the occurrence of 
the varieties in Brazil are also considered. 
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